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= {54) Tit |e: METHOD FOR APPLYING A SELF-CLEANING COATING TO TEXTILE MATERIALS 

j| (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM AUFBRINGEN EINER SELB STREINIGENDEN BESCHICHTUNG AUF TEXTILIEN 

S~i (57) Abstract: The invention relates 

to a method by which means aerosils 
can be non -permanently applied to all 
textile materials and items of clothing 
using a normal chemical cleaning 
process. In standard current chemical 
cleaning processes, perchloroethylene, 
tetrachloroethylene or heavy naphtha 
are predominantly used. A hydrophobic 
aerosil can be suspended in said solvents. 
Advantageously, the solvents used are 
suitable for most items of clothing. When a 
small percentage of aerosil is added to said 
solvents/detergents and items of clothing 
• are cleaned with said aerosil/solvent 
mixture, a non-permanent, dirt-repelling 
layer is directly applied during the chemical 
cleaning of the textile material. 
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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende 
Erfindungsmeldung beschreibt ein Verfah- 
ren, mil dem nicht permanent auf alle Tex- 
tilien und Kleidum-sstiicke Aerosile im normalen chemischen Reinigungsprozess aufgebracht werden konnen. Beim heme ublichen 
chemischen Reinieen werden uberwiegend Perehlorethylen, Telrachlorethylen Oder Schwerbenzine verwendei. In diesen Losungs- 
miueln kann ein hydrophobes Aerosil hervorragend suspendien werden. Die verwendeien Losungsminel haben den Vbne.1, dass s.e 
fur die meisien Kl'eidunesstucke ceeionet sind. Setzt man diesen Lbsemitteln/Waschmitteln einen genngen Prozenisatz von AerosH 
zu und reinigt mi! diesem Aerosil-Lbsemitielgemisch die Kleidungsstucke, So wird direkt bei der chemischen Re.n.gung des Texuls 
eine schmuizabweisende nichl pemianente Schichi aufgeiragen. 
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Verfahren zum Aufbringen einer selbstreinigenden Besch ichtung auf Textilien 

Gegenstand der vorliegenden Erfindungsmeldung ist ein Verfahren zum Aufbringen 
selbstreinigender Beschichtungen auf Textilien, wobei das Aufbringen bei der Dimmfuhrung 
eines chemischen Reinigungsprozesses dem die Textilien unterzogen werden erfolgt. 

Das Prinzip von selbstreinigenden Beschichtungen ist allgemein bekannt. Zum Erzielen einer 
guten Selbstreinigung einer Oberflache muss die Oberflache neben einer sehr hydrophoben ' 
Oberflache auch eine gewisse Rauhigkeit aufweisen. Eine geeignete Kombination aus Struktur 
und Hydrophobie macht es moglich, dass schon geringe Mengen bewegten Wassers auf der 
Oberflache haftende Schmutzpartikel mitnehmen und die Oberflache reinigen (WO 96/04123; 
US-P 3,354,022). 

Stand der Technik ist gemafl EP 0 933 388, dass fur solche selbstreinigenden Oberflachen ein 
Aspektverhaltnis von > 1 und eine Oberflachenenergie von weniger als 20 mN/m erforderlich 
ist. Das Aspektverhaltnis ist hierbei definiert als der Quotient von H6he zur Breite der 
Struktur. Vorgenannte Kriterien sind in der Natur, beispielsweise im Lotusblatt, realisiert. Die 
aus einem hydrophoben wachsartigen Material gebildete Oberflache der Pflanze weist 
Erhebungen auf, die einige urn voneinander entfernt sind. Wassertropfen kommen im 
Wesentlichen nur mit diesen Spitzen in Beruhrung. Solche wasserabstoBenden Oberflachen 
werden in der Literatur vielfach beschrieben. 

CH-PS-268 258 beschreibt ein Verfahren, bei dem durch Aufbringen von Pulvem wie Kaolin, 
Talkum, Ton oder Silicagel strukturierte Oberflachen erzeugt werden. Die Pulver werden 
dutch Ole und Harze auf Basis von Organosiliziumverbindungen auf der Oberflache fixiert 
(Beispiele 1 bis 6). 

EP 0 909 747 lehrt ein Verfahren zur Erzeugung einer selbstreinigenden Oberflache. Die 
Oberflache weist hydrophobe Erhebungen mit einer Hohe von 5 bis 200 um auf. Hergestellt 
wird eine derartige Oberflache durch Aufbringen einer Dispersion von Pulverpartikeln und 
einem inerten Material in einer Siloxan-Losung und anschlieBendem Ausharten. Die 
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struktxirbildenden Partikel werden also durch ein Hilfsmedium am Substrat fixiert. 



WO 00/58410 kommt zu dem Ergebnis, dass es technisch mSglich ist, Oberflachen von 
Gegenstanden kiinstlich selbstreinigend zu machen. Die hierfur notigen Oberflachenstnikturen 
5 aus Erhebungen und Vertiefungen haben einen Abstand zwischen den Erhebungen der 
Oberflachenstrukturen im Bereich von 0,1 bis 200 jxm und eine Hohe der Erhebung im 
Bereich von 0,1 bis 100 pm. Die hierfur verwendeten Materialien mussen aus hydrophoben 
Polymeren oder dauerhaft hydrophobiertem Material bestehen. Ein Losen der Teilchen aus der 
Tragermatrix muss verhindert werden. 

10 

Der Einsatz von hydrophoben Materialien, wie perfluorierten Polymeren, zur Herstellung von 
hydrophoben Oberflachen ist bekannt Eine Weiterentwicklung dieser Oberflachen besteht 
darin, die Oberflachen im pm-Bereich bis nm-Bereich zu strukturieren. US PS 5,599,489 
offenbart ein Verfahren, bei dem eine Oberflache durch Beschuss mit Partikeln einer 

15 entsprechenden GroBe und anschlieBender Perfluorierung besonders abweisend ausgestattet 
werden kann- Ein anderes Verfahren beschreibt H. Saito et al. in "Service Coatings 
International", 4, 1997, S.168ff. Hier werden Partikel aus Fluorpolymeren auf 
Metalloberflacheri aufgebracht, wobei eine stark erniedrigte Benetzbarkeit der so erzeugten 
Oberflachen gegentiber Wasser mit einer erheblich reduzierten Vereisungsneigung dargestellt 

20 wurde. 

Das Prinzip ist der Natur entlehnt. Kleine Kontaktflachen erniedrigen die Van-der Waal's 
Wechselwirkung, die fur die Haftung an ebenen Oberflachen mit niedriger Oberflachen- 
energie verantwortlich ist Beispielsweise sind die Blatter der Lotuspflanze mit Erhebimgen 
25 aus einem Wachs versehen, die die Kontaktflache zu Wasser herabsetzen. WO 00/58410 
beschreibt die Strukturen und beansprucht die Ausbildung selbiger durch Aufspriihen von 
hydrophoben Alkoholen, wie Nonacosan-10-ol oder Alkandiolen, wie Nonacosan-5,10-dioL 
Nachteilig hieran ist die mangelhafte Stabihtat der selbstreinigenden Oberflachen, da 
Detergenzien zur Auflosung der Struktur fuhren. 

30 

Verfahren zur Herstellung dieser strukturierten Oberflachen sind ebenfalls bekannt. Neben der 
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detailgetreuen Abformung dieser Strulcturen durch eine Masterstruktur im Spritzguss oder 
Prageverfahren sind auch Verfahren bekannt, die das Aufbrmgen von Partikeln auf eine 
Oberflache nutzen (US 5 599 489). 

In neuerer Zeit ist versucht worden selbstreinigende Oberflachen auch auf Textilien 
bereitzustellen. Es wurde gefunden, dass durch Aufbringen von Aerosilen auf Textilien 
selbstreinigende Oberflachen erzeugt werden konnen. Die Aerosile werden hierbei mit einem 
Losungsmittel in die Polymermatrix der Textilfaser eingebunden. 

In DE 101 18 348 werden Polymerfasem mit selbstreinigenden Oberflachen beschrieben, bei 
denen die selbstreinigende Oberflache durch Einwirken eines Losemittels, welches . 
su-ukturbildende Partikel aufweist, Anlosen der Oberflache der Polymerfasem durch das 
Losemittel, Anheften der strukturbildenden Partikel an die angeloste Oberflache und 
Entfemen des Losemittels, erhalten wird. Der Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, daft 
beim Verarbeiten der Polymerfasem (Spinnen, Stricken etc.) die strukturbildenden Partikel 
und damit die Struktur, welche die selbstreinigende Oberflache bewirkt, beschadigt werden 
konnen oder unter Umstanden sogar ganz verloren gehen konnen und damit der 
Selbstreinigungseffekt ebenfalls verloren geht. 

In DE 1 01 1 8 346 werden textile Flachengebilde mit selbstreinigender und wasserabweisender 
Oberflache, aufgebaut aus mindestens einem synthetischen und/oder naturlichen textilen 
Basismaterial A und einer kiinstlichen, mindestens teilweise hydrophoben Oberflache mit 
Erhebungen und Veruefungen aus Partikeln, die ohne Klebstoffe, Harze oder Lacke mit dem 
Basismaterial A fest verbunden sind, beschrieben, die durch Behandlung des Basismaterials A 
mit zumindest einem Losemittel, welches die Partikel ungelost enthalt, und Entfemen des 
Losemittels, wobei zumindest ein Teil der Partikel mit der Oberflache des Basismaterials A 
fest verbunden werden, erhalten werden. Der Nachteil dieses Verfahrens beruht allerdings auf 
einer sehr aufwendigen Veredelung der Textiloberflachen. Bei diesem Prozess ist es notig, 
dass das Losungsmittel genau auf das Basismaterial der Textilien abgestimmt werden muft. 
Bei Kleidungsstiicken liegen in der Regel aber Mischgewebe vor, wodurch diese Abstimmung 
zusatzlich komphziert wird. Bei ungenauer Abstimmung der Losungsmittel kann es zur 
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Zerstorung von Teilen des Kleidungsstiickes kommen. Eine Behandlung der textilen 
Oberflachen ist also vor dem Schneidern notig. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es deshalb ein Verfahren zur Herstellung von 
selbstreinigenden Beschichtungen bzw. Oberflachen auf Textilien bereitzustellen, mit 
welchem auch gesclineiderte Textilien, die aus unterschiedlichen Materialien bestehen, auf 
einfache Weise mit selbstreinigenden Oberflachen ausgestattet werden kSnnen. 

ttberraschenderweise wurde gefunden, dass durch Zusatz von strukturbildenden Partikeln zu 
Losemitteln, die bei der chemischen Reinigung von Textilien eingesetzt werden, es moglich 
ist, diese Textilien mit einer selbstreinigenden Beschichtung zu versehen. Durch Behandlung 
der Textilien wahrend des chemischen Reinigungsprozesses mit Partikeln und L6semittel 
konnte die gestellte Aufgabe gelost werden. Nach dem Entfemen des Losungsmittels sind die 
Partikeln mit den Textilien nicht permanent verbunden, ohne das Textilien aus Mischgewebe 
zerstort wurden. 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist deshalb ein Verfahren gemaB Anspruch 1 zur 
chemischen Reinigung von Textilien mittels organischer Reinigungsmittel und Beschichtung 
von Textilien mit einer schmutzabweisenden Beschichtung, welches dadurch gekennzeichnet 
ist, dass die Reinigung und die Beschichtung der Textilien in einem Verfahrensschritt unter 
Einsatz eines Reinigungsmittels, welches strukturbildende Partikel aufweist, durchgeftihrt 
wird, wobei nach dem Entfemen des Reinigungsmittels eine nicht permanente, wasser- und 
schmutzabweisende Schicht auf den Textilien verbleibt. 

Ebenso sind Gegenstand der vorliegenden Erfindung Textilien gereinigt mittels organischer 
Reinigungsmittel und mit einer schmutzabweisenden Beschichtung versehen nach einem 
Verfahren gemafi zumindest einem der Anspriiche 1 bis 1 1 . 

Aufierdem ist Gegenstand der vorliegenden Erfindung eine Schutzbeschichtung fur Textilien, 
erhaltlich durch Reinigung und Beschichtung von Textilien in einem Verfahrensschritt unter 
Einsatz eines Reinigungsmittels, welches strukturbildende Partikel suspendiert aufweist, 
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wobei nach dem Entfemen des Reinigungsmittels eine nicht permanente schmutzabweisende 
Schicht auf den textilien verbleibt. 

Ebenso ist Gegenstand der vorliegenden Erfindung eine Verwendung des Verfahrens gemaB 
5 eim-ni der Anspriiche 1 bis 11 zur Reinigung und Beschichtung von Bekleidungsstiicken, die 
hohen Helastungen durch Schmutz und Wasser ausgesetzt sind, insbesondere fur den Outdoor 
Bcrcuh. Skisport, Alpinsport, Motorsport, Motorradsport, Motorcrosssport, Segelsport, 
1 c\n!u-:i tur den Freizeitbereich sowie zur Reinigung und Beschichtung technischen Textilien 
auv_ov.ti.li :iu.s Zelten, Markisen, Regenschirmen, Tischdecken und/oder Kabrio-Verdecken 
10 urul ArK-itsklcidung. 

Die \orlicgcndc Hrfindung beschreibt ein Verfahren, mit dem nicht permanent auf alle 
Texiilicn und Kleidungsstucke Partikel so im normalen chemischen Reinigungsprozess 
auf-cbracht werden konnen, daB eine schmutz- und wasserabweisende Schicht bzw. 
15 Beschicluunj: cntsieht. 

Die Erfindung hat den Vorteil, daB auf einfache Art und Weise beim chemischen Reinigen 
unter Verwendung iiblicher chemischer Reinigungsmittel Textilien mit einer 
schmutzabweisenden nicht permanenten Schicht ausgeriistet werden. Solche Textihen konnen 
20 wesentlich liingcr verwendet werden als herkommliche Textilien, da die erfindungsgemaB 
behandelten Textilien wesentlich langsamer verschmutzen. 

hn Gegensatz zu Verfahren gemaB dem Stand der Technik ist die erfindungsgemaBe 
Beschichtung mit einer schmutzabweisenden Schicht relativ schonend, da die Fasern der 
25 Textilien nicht bzw. nur in sehr geringem MaBe angegriffen werden. Die Beschichtungen 
konnen nicht nur auf Textilien aus kunstlichem Material aufgebracht werden, sondern auf 
alien Materialien, die gegen das Reinigungsmittel, welches die strukturbildenden Partikel 
aufweist, bestandig sind. 



Die mittels des erfindungsgemaBen Verfahrens hergestellte Beschichtung ist nicht permanent 
und eignet sich deshalb besonders gut als Schutzbeschichtung von Textilien. Solche 
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erfindungsgemaBen Schutzbeschichtungen schiitzen die Textilien, wie z. B. Neuware, beim 
Transport oder in den Verkaufsraumen vor Verschmutzung, sind aber problemlos z. B. durch 
Waschen mit waschaktiven Substanzen von den Textilien zu entfernen. Auf diese Weise kann 
vermieden werden, dass Neuware verschmutzt und damit wertlos bzw. unverkauflich wird. 

Das erfindungsgemafie Verfahren sowie seine Verwendung wird im folgenden beispielhaft 
beschrieben, ohne dass die Erfindung darauf beschrankt sein soil. 

Das erfindungsgemafie Verfahren zur chemischen Reinigung von Textilien mittels 
organischer Reinigungsmittel und Beschichtung von Textilien mit einer schmutzabweisenden 
Beschichtung, zeichnet sich dadurch aus, dass die Reinigung und die Beschichtung der 
Textilien in einem Verfahrensschritt unter Einsatz eines Reinigungsmittels, welches 
strukturbildende Partikel aufweist, durchgefuhrt wird, wobei nach dem Entfernen des 
Reinigungsmittels eine schmutzabweisende Schicht auf den Textilien verbleibt. Diese ist 
vorzugsweise nicht permanent mit den Textilien verbunden. 

Der Verfahrensschritt der Reinigung und Beschichtung wird je nach Material, welches das zu 
reinigende Textil aufweist, bei angepassten Temperaturen durchgefuhrt. Gute Ergebnisse 
werden bei Raumtemperatur erzielt, aber auch die sonst ublicherweise verwendeten 
Temperaturen im chemischen Reinigungsprozess erzielen gute Ergebnisse. 

Folgt der chemischen Reinigung eine naflchemische Nachbehandlung so ist es sinnvoll, die 
Reinigung mit einem Reinigungsmittel, welches strukturbildende Materialien aufweist, nach 
der naflchemischen Reinigung zu wiederholen, bzw. bei der ersten chemischen Reinigung ein 
Reinigungsmittel einzusetzen, welches keine Partikel aufweist, da die gebildete Schicht die 
Wirkung der naJSchemischen Reinigung beeintrachtigen wiirde bzw. die Beschichtung selbst 
zerstSrt wiirde. - 

Die stnikturbildenden Partikel liegen in dem Reinigungsmittel vorzugsweise suspendiert vor. 
Als Reinigungsmittel werden vorzugsweise Losemittel ausgewahlt aus Perchlorethylen, 
Tetrachlorethylen, Trichlorethylen, Schwerbenzin oder Reinigungsbenzin eingesetzt. Das 
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Reinigungsmittel ist entweder undersell fur alle Materialien, die in den Textilien vorhanden 
sind, einsetzbar oder wird entsprechend der Vertraglichkeit der Materialien, die in den 
Textilien vorhanden sind, gegenuber dem Reinigungsmittel ausgewahlt. 

5 Die Textilien konnen kunstliche Materialien, ausgewahlt aus Polycarbonate^ 
Poly(meth)acrylaten, Polyamiden, PVC, Polyethylenen, Polypropylenen, Polystyrolen, 
Polyestern, Polyethersulfonen oder Polyalkylenterephthalaten, sowie deren Gemische oder 
Copolymere, natiirliche Materialien, ausgewahlt aus Baumwolle, Kapok, Flachs, Hanf, Jute, 
Sisal, Haarkleidem von Tieren oder Seide oder Materialien mineralischen Ursprungs oder 

10 Mischgewebe aus natiirlichen und kunstlichen Materialien aufweisen. Vorzugsweise weisen 
die Textilien Baumwolle, Seide, Polyamide und/oder Polyester auf. 

Die Textilien konnen durch verschiedene Verfahren aus Fasern und/oder Garnen der oben 
genannten Materialien erzeugt werden. Zu diesen Verfahren zahlen unter anderem: 
15 Weben: Zu diesen Webwaren gehoren Gewebe, Teppiche und Bobinets die durch ihre 
klassische Gewebebindung von Kett- u. Schussfaden charakterisiert sind. 
Wirken und Stricken: Hierbei entstehen Maschenwaren wie z. B. Pullover. 
Kloppeln: Hier entstehen die sogenannten Spitze. 

Nadeln: Hier entstehen Filze, Nadelfilz- und Nadelflorteppiche, die zusammen mit den 
20 Vliesstoffen zu den Textilverbundstoffen zu rechnen sind. 

Nahen: Verbinden von Textilien aus gleichem oder unterschiedlichem Material zu groBeren 

Textilien. 

Als Partikel konnen solche eingesetzt werden, die zumindest ein Material, ausgewahlt aus 
25 Silikaten, Mineralien, Metalloxiden, Metallpulvern, Kieselsauren, Pigmenten oder Polymeren 
aufweisen. Besonders bevorzugt kSnnen die Partikel Silikate, dotierte Silikate, Mineralien, 
Metalloxide, Aluminiumoxid, Kieselsauren oder pyrogene Silikate, Aerosile oder 
pulverfonnige Polymere, wie z. B. spriihgetrocknete und agglomerierte Emulsionen oder 
cryogemahlenes PTFE sein. 

30 

Vorzugsweise werden Partikel eingesetzt, die einen mittleren Partikeldurchmesser von 0,02 
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bis 100 nm, besonders bevorzugt von 0,1 bis 50 um und ganz besonders bevorzugt von 0,1 
bis 30 urn aufweisen. Geeignet sind aber auch Partikel, die sich aus Primarteilchen zu 
Agglomeraten oder Aggregaten mit einer GroBe von 0,2 - 100 um zusammenlagern. 

Es kann vorteilhaft sein, wenn die eingesetzten Partikel eine strukturierte Oberflache haben. 
Vona.iisNN -ei.se werden Partikel, die eine unregelmafiige Feinstruktur im Nanometerbereich auf 
der Oberilache aufweisen, eingesetzt Solche Partikel weisen vorzugsweise zumindest eine 
VerbmJun::. ausgewahlt aus pyrogener Kieselsaure, FaUungskieselsauren, Alurniniumoxid, 
Sil.z.umd.oMJ. pyrogenen und/oder dotierten Silikaten oder pulverformige Polymeren auf. 
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Es kann voneilhalt sein, wenn die eingesetzten Partikel hydrophobe Eigenschaften aufweisen. 
Die h> JrorhoK-n Eigenschaften der Partikel konnen durch das verwendete Material der 
Partikel inharent vorhanden sein, wie beispielsweise beim Polytetrafluorethylen (PTFE). Es 
konnen abcr aueh hydrophobierte Partikel eingesetzt werden, die nach einer geeigneten 

15 Behandlung hydrophobe Eigenschaften aufweisen, wie z. B. mit zumindest einer Verbindung 
aus der Grunne der Alkylsilane, der Fluoralkylsilane oder der Disilazane behandelte Partikel. 
Als Partikel eiynen sich im Besonderen hydrophobierte pyrogene Kieselsauren, sogenannte 
Aerosilc. Beispiel fur hydrophobe Partikel sind z. B. das Aerosil VPR 411 oder Aerosil R 
8200. Beispiele fur durch eine Behandlung mit Perfluoralkylsilan und anschUeBende 

20 Temperung hydrophobierbare Partikel sind z. B. Aeroperl 90/30, Sipemat Kieselsaure 350, 
Alurniniumoxid C, Zirkonsilikat, vanadiumdotiert oder Aeroperl P 25/20. 

Mittels des genannten Verfahrens sind erfindungsgemaBe Textilien, gereinigt mittels 
organischer Reinigungsmittel und mit einer schmutzabweisenden Beschichtung versehen, 

25 erhaltlich. Diese Textilien weisen eine Schutzbeschichtung fur Textilien, erhaltlich durch 
Reinigung und Beschichtung von Textilien in einem Verfahrensschritt unter Einsatz eines 
Reinigungsmittels, welches strukturbildende Partikel suspendiert aufweist, wobei nach dem 
Entfernen des Reinigungsmittels eine nicht permanente schmutzabweisende Schicht auf den 
Textilien verbleibt, auf. Die Schutzbeschichtung kann insbesondere zum Schutz von Textilien 

30 beim Transport und in Verkaufsraumen vor Verschmutzung eingesetzt werden. Durch die 
erfmdungsgemaBe Schutzbeschichtung kann z. B. verhindert werden, dafi bei 
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Bekleidungsgegenstanden die Neuware in Kaufhausern durch Transport oder Anprobe 
verschmutzen. Die Schutzbeschichtung ist durch Waschen mit Wasser, welches waschaktive 
Substanzen aufweist, einfach zu entfernen. 

Das erfindungsgemaBe Verfahrens kann zur Reinigung und Beschichtung von 
Beldeidungsstiicken, die hohen Belastungen durch Schmutz und Wasser ausgesetzt sind, 
insbesondere fur den Outdoor Bereich, Skisport, Alpinsport, Motorsport, Motorradsport, 
Motorcrosssport, Segelsport, Textilien fur den Freizeitbereich sowie technische Textilien wie 
Zelte, Markisen, Regenschirme, Tischdecken und/oder Kabrio-Verdecke und 
Arbeitsbekleidung verwendet werden. Ebenso kann das erfindungsgemaBe Verfahren zur 
Reinigung und Beschichtung von Teppichen, Wandbehangen, Textilien, Tapeten, Dekor- 
Vorhangen und/oder Buhnen-Vorhangen verwendet werden. 

An Hand der Figuren Fig. 1 bis 3 wird das erfindungsgemaBe Verfahren und die 
erfindungsgemaBe Beschichtung naher erlautert, ohne darauf beschrankt zu sein. 

Fig. 1 zeigt eine Rasterelektroneiunikroskopische Aufhahme eines Polyestergewebes. Fig. 2 
zeigt eine Faser dieses nicht beschichteten Polyestergewebes. In Fig. 3 ist ebenfalls eine Faser 
des gleichen Gewebes dargestellt, wobei das Gewebe zuvor erfindungsgemaB behandelt 
wurde. Fig. 4 zeigt wiederum das behandelte Gewebe. DeutUch sind die auf die Faser 
aufgebrachten Partikel zu erkennen. 



Anwendungsbeispiel: 

Textilgewebe aus Polyester wird fur 15 Minuten unter standigem Ruhren der Losung b^v. der 
Waschtrommel in Trichlorethylen getaucht. Dem Losungsmittel (Trichlorefhylen) sind 
0,1 Gew.-% Aerosil R 8200 zugesetzt. Nach dem Abtrocknen des Losemittels weisen die 
Oberflachen hervorragende schmutz- und wasserabweisende Eigenschaften auf. Fig. 1 zeigt 
eine Rasterelektronenmilaoskopische Aufhahme eines nicht beschichteten Polyestergewebes. 
In Fig. 4 ist das gleiche Gewebe nach einer Behandlung dargestellt. Auf den Bilder ist 
erkennbar, das auf dem Gewebe kleine Partikel abgelagert sind. 
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Die guten schmutzabweisenden Eigenschaften konnen auch am sehr kleinen Abrollwinkel 
eines Wassertropfens auf einen beschichteten Gewebe erkannt werden. Im Gegensatz zum 
nicht behandelten Gewebe rollt ein Wassertropfen schon bei einem Winkel von 2,1° ± 0,2° 
selbstandig von der Oberflache ab. Beim unbehandelten Vergleichsgewebe ist ein Abrollen 
des Wassertropfens nicht feststellbar, da das Gewebe durch den Tropfen benetzt wird. 
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Patentanspruche: 

1. Verfahren zur chemischen Reinigung von Textilien mittels organischer Reinigungsmittel 
und Beschichtung von Textilien mit einer schmutz- und wasserabweisenden 
Beschichtung, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Reinigung und die Beschichtung der Textilien in einem Verfahrensschritt unter 
Einsatz eines Reinigungsmittels, welches strukturbildende Partikel aufweist, durchgefuhrt 
wird, wobei nach dem Entfernen des Reinigungsmittels eine nicht permanente schmutz- 
und wasserabweisende Schicht auf den Textilien verbleibt. 

2. Verfahren gemafl Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Partikel in dem Reinigungsmittel suspendiert sind. 

3. Verfahren gemaB Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Textilien kunstliche Materiahen, ausgewahlt aus Polycarbonaten, 
Poly(meth)acrylaten, Polyamiden, PVC, Polyethylenen, Polypropylenen, Polyestem, 
Polyethersulfonen oder Polyalkylenterephthalaten sowie deren Gemische oder 
Copolymere, naturliche Materialien, ausgewahlt aus Baumwolle, Kapok, Flachs, Hanf, 
Jute, Sisal, Haarkleidern von Tieren oder Seide oder Materiahen mineralischen Ursprungs 
oder Mischgewebe aus natiirlichen und kunsthchen Materialien aufweisen. 

4; Verfahren nach zumindest einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass als Reinigungsmittel zumindest ein Losemittel ausgewahlt aus Perchlorethylen, 
Trichlorethylen, Tetrachlorethylen oder den Schwerbenzinen eingesetzt wird. 



5 . Verfahren nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, 



WO 03/008697 Q ^ PCT/EP02/06122 

dass Partikel, die einen mittleren Partikeldurchmesser von 0,02 bis 100 |im airfoeisen, 
eingesetzt werden. 



6. Verfahxen gemaB Anspruch 5, 
5 dadurch gekennzeichnet, 

dass Partikel, die einen mittleren Partikeldurchmesser von 0,1 bis 30 |im aufweisen, 
eingesetzt werden. 

7. Verfahren nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 6, 
10 dadurch gekennzeichnet, 

dass Partikel, die eine unregelmaBige Feinstruktur im Nanometerbereich auf der 
Oberflache aufweisen, eingesetzt werden. 

8. Verfahren nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 7, 
15 dadurch gekennzeichnet, 

dass Partikel, ausgewahlt aus Silikaten, Mineralien, Metalloxiden, Metallpulvem, 
Kieselsauren, Pigmenten oder Polymeren, eingesetzt werden. 

9. Verfahren nach Anspruch 8,, 
20 dadurch gekennzeichnet, 

dass Partikel, ausgewahlt aus pyrogenen Kieselsauren, Fallungskieselsauren, 
Aluminiumoxid, Siliziumdioxid, dotierten Silikaten, pyrogenen Silikaten oder 
pulverformige Polymeren, eingesetzt werden. 

25 10. Verfahren nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Partikel hydrophobe Eigenschaften aufweisen. 



30 



1 1 . Verfahren nach Anspruch 1 0, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Partikel durch eine Behandlung mit zumindest einer Verbindung aus der Gruppe 
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der Alkylsilane, Fluoralkylsilane und/oder Disilazane mit hydrophoben Eigenschaften 
ausgestattet werden. 

12. Textilien gereinigt mittels organischer Reinigungsmittel und mit einer wasser- und 
schmutzabweisenden Beschichtung versehen nach einem Verfahren gemafi zumindest 
einem der Anspriiche 1 bis 1 1 . 

13. Schutzbeschichtung fur Textilien, erhaltlich durch Reinigung und Beschichtung von 
Textilien in einem Verfahrensschritt unter Einsatz eines Reinigungsmittels, welches 
strukturbildende Partikel suspendiert aufweist, wobei nach dem Entfernen des 
Reinigungsmittels eine nicht permanente schmutzabweisende Schicht auf den Textilien 
verbleibt. 

14. Schutzbeschichtung gemaB Anspruch 13, erhaltlich nach einem der Anspriiche 2 bis 1 1 . 

15. Schutzbeschichtung gemaB Anspruch 13 oder 14, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Schutzbeschichtung zum Schutz von Textilien beim Transport und in 
Verkaufsraumen vor Verschmutzung eingesetzt wird. 

16. Verwendung des Verfahrens gemaB einem der Anspriiche 1 bis 11 zur Reinigung und 
Beschichtung von Bekleidungssnicken, die hohen Belastungen durch Schmutz und 
Wasser ausgesetzt sind, insbesondere fur den Outdoor Bereich, Skisport, Alpinsport, 
Motorsport, Motorradsport, Motorcrosssport, Segelsport, Textilien fur den Freizeitbereich 
sowie zur Reinigung und Beschichtung technischer Textilien, ausgewahlt aus Zelten, 
Markisen, Regenschimien, Tischdecken, Kabrio-Verdecken oder Arbeitskleidung. 

17. Verwendung des Verfahrens gemaB einem der Anspriiche 1 bis 11 zur Reinigung und 
Beschichtung von Teppichen, Wandbehangen, Textilien, Tapeten, Dekor-Vorhangen 
und/oder Buhnen-Vorhangen. 
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